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La presente invention vise un nouveau produit 
pour la protection contre les rayonnements tels que, 
par exemple, les. rayons X, les rayons beta on 
gamma, etc., ainsi qu'un procede pour la prepara- 
tion de ce produit. 

Les ecrans, vetements, gants et revetements uti- 
lises dans la protection contre les rayonnements 
nocifs, sont generalement constitues par du caou- 
tchouc contenant du plomb, le plus souvent fixe 
sur un tissu. Ces produits presentent un certain 
n ombre d'inconvenients : ils sont, en particulier, 
sujets au vieillissement du aux proprietes bien con- 
nues du caoutchouc, leur resistance a 1' abrasion et 
aux agents cfomioiies laisse a desirer. ainsi que 
leur souplesse. La presente invention remedie a ces 
points faibles des produits connus; elle reside, en 
effet, dans Fobtention d'un produit tres souple et 
d'entretien facile, dans lequel une haute resistance, 
tant mecanique que chimique, est jointe a une 
grande resistance au vieillissement. 

Le nouveau produit consiste essentiellement en 
une ou plusieurs resines synthetiques chargees 
d'oxyde de plomb ou d'un autre compose de metal 
lourd tel que. par exemple. Ba, Hg, Tl, Bi, etc. Le 
melange de resine et de compose metallique est, le 
plus souvent, depose sur un support resistant, qui 
peut etre un tissu, un metal, le bois, le papier, le 
carton, etc. 

L'invention peut etre realisee avec diverses 
resines synthetiques telles que par exemple le poly- 
ethylene, le polystyrene, les polyesters, les resines 
acryliques, les polyamides, les resines cellulosiques 
vinyliques et autres. Des resultats particulierement 
favorables sont obtenus avec le chlorure de poly- 
vinyl plastifie. 

L'application et la mise en forme du produit sui- 
vant l'invention peuvent etre fakes suivant tous 
inoyens connus, par exemple par calandrage, dou- 
blage, soufflage, extrusion-Ianiinage, etc. 

Cependant. suivant un trait particulier de l'inven- 
tion. le melange de maticres plastiques, avec un 
ou plusieurs composes de metaux lourds, est fixe 
par enduction sur un support convenable. 



Suivant un autre trait de l'invention, un produit 
aux qualites particulierement remarquables est 
obtenu par la superposition de trois couches : le 
support, la couche de resine chargee d'un compose 
de metal lourd, celle-ci etant, a son tour, -recou- 
verte d'une couche de resine non ou peu chargee. 

Ainsi, par exemple, d'excellents protecteurs sont 
obtenus en enduisant un tissu d'une pate formee de 
chlorure de polyvinyle plastifie, charge d'oxyde de 
plomb, la masse chargee etant, elie-meme,. recou- 
verte d'une couche de plastique non chargee ou 
contenant une faible proportion d'un pigment. 

Afin d'illustrer l'invention on indique une des 
formulas donnant de tres bons resultats, cette for- 
mule n'etant cependant pas limitative : 

Chlorure de polyvinyle L500 grammes. 

Phtalate dioctylique 1.000 — 

Minium de plomb 7.000 — 

White spirit 500 — 

10.000 grammes. 



Un tissu est enduit avec la pate obtenue suivant 
la formule ci-dessus, apres quoi le tout est soumis 
au sechage et a la gelification. L'enduction est effec- 
tuee par couches successives sur metier a enduire 
a racle; la gelification a lieu dans un four-tunnel 
vers 150 °G160 °C. 

Les feuilles peuvent comporter une mince 
couche de surface, ayant par exemple la composi- 
tion : 

Chlorure de polyvinyle 600 grammes. 

Phtalate dioctylique 400 — 

Oxyde de titane 60 — 

Dibutyldilaurate d'etain 10 — 

Les feuilles fabriquees de cette maniere se pretent 
bien a la confection de toutes sortes d'articles de 
protection, tels que, par exemple, tabliers pour 
radiologues, ecrans .pour appareils de radiologic, 
revetements et tapis, gants, vetements- ces articles 
etant utilisables aussi bien en radiologic qu'en 
energie atomique. 
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RESUME 

L'invention concerne : 

1° Un procede pour la fabrication des protec- 
teurs contre les rayonnements nocifs, consistent a 
melanger un compose d'un metal lourd, et parti- 
culierement un oxyde de plomb, avec une matiere 
plastique, et de former une couche du melange ainsi 
obtenu sur un support resistant pouvant notamment 
etre constitue par un textile, un metal, le bois ou 
le papier; 

2° Procede suivant 1°, dans lequel la couche de 
melange de matiere plastique avec le compose de 
metal lourd est soumise au sechage et/ou a la geli- 
fication; 

3° Procede suivant 1° ou 2, dans lequel on 
recouvre d'une couche de matiere plastique ledit 
melange depose sur un support; 

4° En tant que produit industriel nouveau, pro- 
duit pour la protection contre les radiations 
novices, remarquable par sa souplesse et sa real's- 



2 — 

tance roecanique et chimique, constitue par une 
matiere plastique chargee d'un compose de metal 
lourd, deposee sur un support resistant; 

5° En tant que produit industriel nouveau sui- 
vant 4°, une matiere plastique chargee d'un com- 
pose de metal lourd. fixee sur un support et recou- 
verte d'une couche de matiere plastique; 

6° En tant que produit industriel nouveau, un 
protecteur contre les rayons X, beta, gamma ou 
autres, remarquable par sa souplesse et sa resis- 
tance mecanique et chimique. constitue par du 
chlorure de polyvinyle plastifie, charge d'oxyde de 
plomb, fixe sur un tissu, un metal, le Lois ou le 
papier* et recouvert d'une couche de chlorure de 
polyvinyle plastifie pen ou non charge. 
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